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Abstract Of DE3316197 

Impregnating agents for the preparation of non-flammable or poorly flammable articles made of paper, 
cardboard, wood, leather, textiles or other flammable materials, which consists of binder, solvent and, if 
appropriate, other additives and as binder essentially contains chlorinated rubber and chloroparaffin. 
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@ Imprignlerungsmlttel zur Herstellung nicht- oder schwerentflammbarer Gegenstande sowie dessen 
Verwendung 

Impragniermlttel bzw. Impragnierungsmittel zur Herstel- 
lung nicht- Oder schwerentflammbarer Gegenstande aus 
Papier. Pappe. Holz. Leder, Textilien oder sonstigen brenn- 
biiren Materialien. das aus Bindemittel, Ldsungsmittel und 
ggf. sonstigen Zusatzen besteht und als Bindemittel im we- 
sentlichen Chlorkautschiik und Chlorparaff in enthalt. 
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Impragnlerungsmittel zur Herstellung . 
nicbt-r Oder schwerentf lammbarar Gegenatande 
sowie deasen Verwendung 



Patentanspriicbe 



!• Impragnierunggrnittel zur Herstellung nicht- Oder schwer- 
entf lammbarer Gegenstande aus Papier, Pappe, Holz,Leder, 
Textilien oder sonstigen brennbaren Materiallen, das 
aus 3indenilttel tLbsungsinittel und ggf. sonstigen Zu- 
satzen bestebt, 
dadurcb gekennzeichnet , 

daB es als Binderaittel im wesentlichen Chlorkautschuk 
und Chlorparaf fin enthalt. 

2« Imprggnierungsmittel nacb Ansprucb 1 , 

dad urch gekennze.l chnet, 

daB es als losungsmlttel Toluol und/oder 1,1,1 Trichlor- 

attaan entbglt. 

3. IiEpragnierungsmittel nacb einem der vorhe'rgehenden 
AnsprUcbe, 

dadurcb gekennzelchnet, 
daB es als sonstige Zusatze Antlmontrioxid und/oder 
Aluminiumoxid und/oder Aluminluinbydroxid und/oder 
Parbpigmente enthalt • 

4. Impragnierungsmittel nacb einem der vorbergehenden 
Anspriiche, 

dadurcb gekennzelchnet, 

daB es als Farbplgment Elsenoxid und/oder sonstige 

Metalloxidpigmente enthalt. 
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5« Impragmierungsmlttel nach einem der vorhergehenden 
Ansprflche, 

dadurch gekennzelchnet, 
daS das Chlorparaf fin ala unterschiedliche Kotnponenten 
vor der Herstellung der Gesatntmiscbung sowohl in flUssi- 
ger als auoh in fester Form vorliegt. 

6. Impragnierungsmittel nach einem der vorhergehenden 

Anspriiche, 

dadurch gekenn. zeiohnet, 
dafl es 

5 bis 4o Gew, ^ Chlorkautschuk 

5 bis 4o Gew. ?S festes Chlorparaffin 

1 bis 2o Gew. flUssigee Chlorparaffin 

4o bis 85 (Jew* 9^ Toluol, 1,1,1 Trichlorathan 

und/oder sonstige LtSsungsmittel 
0,5 bis 5 Gew. Antimontrioxid und ggf. 
1 bis 5 Gew# Parbmittel, vorzugsweiae Eisen- 

oxidpigmente oder sonstige Pig- 

mente entb&lt. 

7« Verwendung des Imprggnierungsisittels gem&fi einem der 
AnsprUche 1 bis 6, 

dadurch gekenn zeichnet, 
dafi der GrundkSrper mit dem Impragnierungsmittel durch 
Streichen,Spr(ihen oder Tauchen Uberzogen und/oder 
impragniert wird und nach dem Verdunsten des LSsungs-. 
mittels als nicht- oder nur schwerentflammbarer Gegen- 
stand vorliegt. 

8. Verwendung des ImprSgnierungsmittels gemalQ einem der 
vorhergehenden Ansprttche, 

dadurch gekennzelchnet, 

daB die hiermit behandelten Gegenstande als Trenn- 

Oder Abdeckplatten oder als Profilkbrper ausgebildet 

sind. 
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Die Erfindung betrifft ein Impragnierungamittel zur 
Herstellung nlcht- oder schwerentflammbarer Gegenstande 
aus Papier, Pappe, Holz? Leder, Textilien oder aus son- 
stigen brennbaren Materalien, das aus Bindemittel, Lo- 
sungsmlttel und ggf. sonstigen Zusatzen besteht sowie 
dessen Ver- bzw* Anwendung. 

Die bisherigen bekannten Impragnierungemittel zur Herstel- 
lung nicht- Oder schwerentflammbarer Gegenstande, insbeson- 
dere fUr Trenn- und Schutzplatten^ weisen als Bindemittel 
Bitumen y Asphalt oder sonatige gbnlicbe Substanzen auf. 

AuSerdem sind bereits enteprechende ImprMgnierungsmittel 
bekannti die zwar waaserabstoQende « aber in keiner Weise 
f euerhemmende Wirkung haben, wie z.B. Sillconharze oder 
Pluorcarbonharze . 

Die' beaonderen Nacbteile der bekannten Imprttgnierungs- 
mittel sind auSerdem darin zu dehen, daS ale nicht wetter- 
bestSindig und fiuSerat koatspielig sind. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daber, ein 
Impragnierungsaittel zu schaffen, das die genannten Nacb- 
teile nicht aufweiat und daa Insbeaftndere bei einem er- 
schwinglichen Preia eine Beschicbtung bzw* eine ImprsLf- 
nierung liefert, die feuerhemmendi wetterbest&ndigi 
licbtbeatandig und elsatiacb iat* 
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Diese Aufgabe wird mit dem erfindungsgemaBen Losungs- 
weg geraafi den; Hauptanspruch auf besonders einfache 
und liberraschende Weise geloi^t. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
Erfindung sowie bevorzugte Anwendungsmoglichkeiten sind 
in den weiteren Ansprilchen dargestellt. 

Das erfindungsgeraafl vorgeschlagene Bindemittel bewirkt 
in seiner Kombination vor allem Impragnationen die das 
Grundmaterial f euerhemmend und wetterfest machen. AuBer- 
dem wird dadurch eine grofie Resistenz gegen Chemikalien, 
sowie eine hohe BiegeelaatizitSt erreicht, 

Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn das 
Chlorparaffin vor der Herstellung der Gesamtmischung 
in untersehiedlicher Konsistenz vorliegt* Es soli vor- 
zugsweise sowohl als feste Substanz, als auch als Plus- 
sigkeit den iibrigen Komponenten beigegeben werden. 

Die Beimischung sonatiger Zusatze wie Antimontrioxid und/ 
Oder yon Metalloxid - Pigmenten kann sowohl die flamni- 
hemmende Wirkung, als auch den optisohen Eindruck der 
Gegenstande zusatzlich verbessern. 
Geeignete Ldsungsraittel sind besonders Toluol und 
Trichlorathan, aber auch alle sonstigen, fiir die vorge- 
schlagenen Bindemittelkomponentfen und fiir die sonstigen 
Zusatze ggi\ verwendbaren LBsungsmittel, soweit die L5s- 
lichkeit der jewelligen Komponente zur Erzielung der Ge- 
samtmischung erforderlich ist* Bei Verwendung von Pig- 
menten liegeri diese selbstverstSndlich nur in disper- 
gierter Form in dem Imprjignierungagemisch vor# 
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Eine bevorzugte Mischung des erfindun^s^remaBen Imprag- 
nierungsiDittel ergibt sich, wenn es sich aus 

5 bis 4o Gew» i> Chlorkautschuk 
5 bis 4o Gew, io festem Chlorparaff in 
1 bis 2o Gew. f flUssigem Chlorparaf fin 
4o bis 85 Gew# in geeignetem Losungamittel 
0,5 bis 5 Gew* ?J Antimontrloxid und ggf. 
1 bis 5 Gew. Farbmittel, insbesondere Eisenoxid 

und/oder aonstige Pigments 
zusammensetzt . 

Weitere Ausf uhrungsbeispiele sind nachstehend dargestellt. 
Die Mengenangaben beziehen sich bierbei auf Gewichts- Pro- 
zent der Gesamtmischung des Impragnierungsmittels. 
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Die Verwendung bzw, die Anwendung des erf indungsge- 
m&flen Impragnierungsiuittels kann vorteilhaft derart 
geschehen, daB die zu behandelnden GrundkOrper mit 
deiD Impragnierungsmittel beatrichen, beeprUht oder 
durch Tauchen Uberzogen und/ Oder bei entsprechendem 
Eindringen in die Oberf Iftche oder Durchtrftnken des geaam- 
ten KBrpers imprSgniert werden und nach dem Verdunsten 
des LBsungstnittels ala fertige;:.8chwer- oder nichtbrenn- 
bare Gegenst&nde vorliegen. 

Besonders vorteilhaft lassen aich so Daminungaplatten, 
IsolierkBrper aller Art, Abdeckplatten flir Dficher, 
Verkleidungaprofile fUr Kraftfahrzeuge, Maechinen 
und Gebauden und so waiter heratellen. 



